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De ultvlndlng heeft betrekking op het stabilisoren van poly- 

anlden, 

Het 1b bekend, dat de mechanleche eigenschappen van poly- ' 
amlden onder Invloed van llcht, warmte en zuurstof (lucht) achteruit- 
gaaui wanneer de polyamiden geen etablllsator bevatten. 

Hoewel ' reeds vele stoffen voor toepasslng als stabillsator voor 

.1 

polyamiden aljn aanbevolen 1b de handhavlng van de mechanlsche ej,gen- 
schappen en de weerstand tegen verkleurlng op de lange duur nog steeds 
een probleem, waaraan aandacht moet worden gegeven. Vooral nu de 
produktle van polyamiden sterk toeheemt en het toepasslngsgebled van 
deze produkten voortdurehd ultbreidt, Is het van groot belang over 
goede fitabllisatoren te kunnen beschlkken, 

Er Is .reedB voorgesteld een mengsel van een organisch koper- 
2Qut en fosfortrl^odide voor het fltatalllseren van polyamiden toe te 
paaeen (ale DultB ootroolschrlft 1,152.816). DaarblJ kan de stablll- 
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.«»tox^:reed« aaa liet mnom r v66r d .poXyioeriflatl*. o« wel tijd ns of 
tia d polyjaerlsatie aan h t polyamidQ word n to g voegd, 

pok 18 reeds voorgest id een complexe v rbindlng van n k per- 
halogenide W een anine. diamine, of polyai.|lne. eventueel tezaaen »et 
fosforlgauay of fosforzuur of een zout daarvan, als stabilisator van . 
polywiden toe te passen (zle Brits octropischrif t 922.706). 

a- werd nu gevonden, dat het stabiliaeren van polyajnidon met 
ewiosfor, koper en Jodium bevattende stabilisator, die vd6r, tijdens 
of na de polymerlsatle wordt toegevoegd, goed geatabiUseerde produkt n 
levert,indlen.een complete verblndlng van cuprojodide met e^n koolwa- 
terstof-fosfine of een koolwaterstof-fosfiet als stabilisator wordt 
toogepast, 

■ De complete verbindingen van cuprojodide. die yolgens de ult- 
vlnding als stabilisator worden toegepast, kunnen worden verkregen door 

•Cttprojodide aan een oplossing van koolwaterstof-fosfiet of koolwater- 
stof-fosfine in een organisch oplpamiddel, bijvoorbeeld ieen koolwater^ 
fltof . ioals benzeen, tolueen of cycloheiaan, toe te voegen en het meng- 
sel te roeren. De oplossing van de complete verblndlng kan van het nl t . 
gebdnden cuprojodide worden gescheiden,- bijvoorbeeld door filtratie. Ka 

"'veiwijierlng van het oplosmlddel wordt de. complexe verblndlng overge-. 

houdexL, * ~ - - - 

De koolwaterstof-fosfieten en koolwaterstof-fosf men kunnen 

ardmatisch, bijvoorbeeld trifenylfosflet.trlfenylfosfine. of alifatisch. 
bijvoorbeeld trihexylfosfiet, trihexylfosflne. tridecylfosflet, tri- 
decylfosflne. zijh, terwijl ook aromtisch-allf atlsehe yerbindingen. bij- 
voorbeeld fenyldidecylfosf let , difenyldecylfosf let, kunnen worden toege- , 
past. Daarom worden de stabillsatoren volgens de ultvinding aangeduid 
als cuprojodide-complexen vin in het algemeen koolwaterstof-fosfiet en 

koolwaterstof-fosfine. • 

De hoeveelheid stabilisator, die volgens de ultvinding wordt 
toegepast. kan worden gevarieerd. Het is meestal niet nodig meer dan 
0.5 gew.-?^ stabilisator. ten opzichte van het polyamide. toe te passen. 
'net zeer geringe hoeveelheden van 0,05 - 0,15 gew.-% kan veelal reeds 
eea voldoende stabilisatie worden bereikt. 

_ De stabillsatoren kunnen v66r, tlJdens of na de polynerlsatie 
van het polyaiide -worden to geyo gd. BIJ het to6voegen v66r de poly- 
BerlBati kan d stabilisator aan het t -p lymerlseren produkt re ds - 
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word n to g voegd, blj het in Vftste of vloeibar to stand' in. voorraad 
houd n, voordat het produkt naar d polym risatle-inrichtlng wordt g - 

transporteerd, . . /: - 

De stabilisatoren vol gens de uitvindlng zijn geschlkt voor het 
stabilisefen van polyamiden in het algemeen, zowel polymerisatiepro- 
dukten .van lactaneni zoals caprolactam^ oenantholactam, laurinolactam, 
als polycondensatleprodukten uit diamlnen en dicarbonzuren, alsmede 
polymerlsatieprodukten van aminocarbonzuren, 



VOORBEELD ; 

De working van de stabllisator wordt beoordeeld door het meten 
10 vande relatleve viscoslteit van het polyamide. Onder relatleve visco- 
slteit wordt verstaan de viscoslteit van een oplosslng van 1 gram poly- 
amide In 100 g zwavelzuur (96 gew.-%) blj 20 ten opzlchte van de 
viscoslteit vandat zwavelzuur, 

Ter verkrljglng van vergelijkbare resultaten wordt steeds op 
X5 dezelfde wljze: polyamide bereid door een mengsel van 96 g.caprolactam: 
4 g water en 0,015 g azijnzuur gedurende 18 uren op een temperatuur van 
260 in een stikstof atmosfeer te verwarmen, na toevoeglng van de te 
beproeven stabllisator. Na de polymerisatie wordt uit het polyamide 
-een draad vervaardigd, die wordt opgewonden en ter beproeving in. een 
2ft oven blJ een temperatuur van 205 aan lucht wordt blootgesteld. Na 
6 uren en na 18 uren wordt de relatleve viscoslteit gemeten. 

De resultaten zijn in de tabel weergegeven. j-^^. 
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Aangezien nlet<*gestabillseerd polyaxnlde onder deze omstandlg^ 
heden n& 6 uren reeds la verkoold, blijkt uit deze resultaten duidelljk 
de stablliserende werkfng van de toegepaste complexe verblndlngen« 



coNCi;asiES ' 

1« Werkwijze voor het stablllseren van polyamlden met een fosfor, 
koper en-'Jodlttm bevattende stabilisator, die v66t, tijdens of na 
tie pblynertsatle wordt _ toegevoegd , met . bet kenmerk , dat een 
coaplexe verbinding van cupro Jodide met een koolwaterstof-fosfine 
of een koolwaterstof <-£oQf let . als stabilisator' wordt toegepast« . 

2# Werkwijze v or h t stabills ren van p lyamld n, zoals in de.be- 
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; schrijvln? is aang gev n en In h t voorb eld Is to gellcht, . 

3. Pblyamide gestabills erd volgens d werkwijze van: en der voor- 
gaande conclusies, ^ 

4, Oevormde voortbrengselen, waarin polyamLde is verwerkt, dat is ge- 
Btabilieeerd volgens de in conclusie 1 gestelde werkwijze. 
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■ achrijvlng ia aangegeven en In h t voorb eld is to gelicht . 

3. Polyamlde gestabillseerd volgens de werkwijzo van en d r v or- 
gaande conplusies, 

4. Oevormde voortbrengselon, waarin polyamlde is verwerkt, dat Is ge- 
5 Btabllleeerd volgens de In conclusie 1 geatelde werlcwljze. 



6 5 0 1 2 9 0 



